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Anvendun gsgeblet der Erfinduag 

Die Erf indung batrifft ein Verfahren zur Herstellung synthetischer 
Kautschuklatices mit hohem Feststoff gehalt. 

Charakteristik der bek a n nten technis chen Losun^r, 

ist bekannt, dafi Waturlatex in.groDea Umfang durch Zentrifugie- 
"° konzent ^ wird (Brit, PS 219 635) . . FUr die. synthetischen La- 
tices komat ein Konzentrieren durch Zentrif ugieren nicht in Frage 
da diese Latices zumeist sehr kleine Teilchen ' aufweisen. Syntheti- 
scho Latices lassen sich unter anderem durch Aufrahmen bis zu ei- 
nen Peststoff gehalt von 50 - 55 * (OS-PS 2 35 4 531 US-PS 2 058 ' 
2*7) konzentrieren. Die zu erreichende Latexkonzentration ist da- 
bei stark von der TeilchengrSBe abhangig (E. Schmidt; K.H. Helsey 
Ind. Eng. Chem. 43, 4o6 (1951). * 

Die Erzielung einer maximalen Latexkonzentration ist von einer be- 
stimmten Menge Auf rahmmittel bezogen auf Latexaasse abhangig. Zu 
gerxnge und z« bo he Konzentrationen ergeben einen ungentigendeh Kon- 
zentrierungseffekt; bei hohen Auf rahaaittelkonzentrationen tritt 
auBerdem eine Verdickung des Latex ein. 
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In der DL-PS 19 887 ist boschrieben, daB die durch Auf rahmung er~ 
reichte Latexkonzentr ation durch Zentrif ugieren urn etwa 2 % vergrc- 
Bert werden kann. 

Der AufrahmprozeB ist sehr zeitaufwendig, und die erreichbare La- 
texkonzentration entspricbt nicht.den Anf orderungen der Ariwender. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erf indung ist es, den Feststoff gehalt von syathetischen la- 
tices auf 55 bis 65 % zu erhbhen und dabei die Viskositaten niedrig 
zu halt en. ' ' 

DarleRuhR des Wesens der Erf indung 

Der Erf induhg liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstel- 
luhgsynthetischer Kautschuklatices unter Anwendung der Aufrahmme- 
thod9 zu entwickeln, wobei die obigen Forderungen erfUllt sein sol- 
len. 

Die Aufgabe vird erf indungsgemaB dadurch golost, daB die Aufrahnung 
nit oinem Uber dem ilblicben Optimum an Auf rabramittel liegenden Auf- 
rahtmnittelliberschuB unter Anwendung eines erhobten Gr avitat.ionsf el- . 
des durchgefiihrt wird. 

Die synthetischan Kautschuklatices, die in der erf indungsge'm&Ben 
Vfeise behandelt werden, konnon EEulsionspolymer isate von konjugier- 
ten Dienkohienwasser'stbffea, w.ie 1,3-Butadien, Isopren, Chloropren 
und dgl. entweder allein oder im Geaisch miteinander und/oder im Ge- 
misch mit einer oder mehreren monoathylenischen Verbindungon, vie 
Styrol, Acrylnitril, Kethacrylsaure und dgl. sein. 

Das erf indungsgemaBe Verfabren ist besonders fiir Kautschuklatices 
nit Butadion-Styrol-rCopolyneren geeignet. v Die Lat.ices konnen in den 
Korisentrationen und mit den TeilchengroBen, • wie sie beim Polymeri- 
sationsprozeB anf alien, eingesetzt werden. ' 
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Als Auf rahmraittel sind Pf laazenschleime,. wle Tragant, Agar-Agar, 
Extrakte aus Irischem Moos, aus Johannisbrotkernen, Natriumalginat 
and Pektin, Protein! osungen, vie soiche von Casein, Leim, Gelatine, 
lbsliche Zellulosederivate, wie Carboxyoethylzellulose und dgl, 
wasserlosliche Hocbpolymere und kplloide Tone einsetzbar. 

Technische Einrichtungen zur Erzeugung hoher Gravitationsf elder 
konnen erf indungsgemaB diskontinuierlich arbeitende Zeatrifugen 
und bevorzugt kontinuierlich arbeitende Separatoren sein. 

GemaO der Erf indung vird ein ent monomer is ierter synthetischer Latex 
mit einem Auf rabmmittel,' vorzugsweise Carboxymethylzellulose, innig 
vormischt und anschlieBend im erhohten Gravitationsf old konzentriert, 
Oder der mit Aufrahmmittel vermischte synthetische Kautschuklatex 
vird zunSchst im Gravitationsf eld der Erde in daf tir Ublichen BehSl- 
tern aufgerahmt und nacb Abtrennen des. Serums im erh<5hten Gravita- 
tionsfeld weiter konzentriert. 

Der synthetische Kautschuklatex kana auch zunMchst mit einer fUr 
die Aufrahmung optimalen Aufrahmmittel me nge io .Gravitationsf eld der " 
Erde in dafiir vorgesehenen Behaltern aufgerahmt" werden und nach Ab- 
trennen des Serums und einer weiteren Zugabo von' Auf rahmmittel zum 
konzentriert en Latex im erbobten Gravitationsf eld weiter konzentriert 
werden. In alien Fallen vird ein synthetischer Kautschuklatex mit ei- 
nem Feststoffgehalt groCer "als 60 fi erhalten. 

Das erf iadungsgeaaBo Verf ahren weist folgende Vortoile gegeniiber dem 
herkocxalichen Auf rahmprozefi auf j Mit sehr geringem Zeitaufwand wird 
ein hoclikoazentr ierter Latex mit niedriger Viskositat erhalten. Da- 
durch werden die Transportkosten zum Anwender wesentlich herabgesetzt . 
Die niedrige Serumkon'zentration des herkomralichen Auf rahmverf ahrens 
kann trotz des geringeren Zeitauf wandes boibehalten werden. 
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Diese Effekte sind fur den Fachmann iiberraschend, denn os war nicht 
zu ervarten, daB durch Zugabe einer Auf rahmraittelmenge, die iiber 
der f Ur die Aufrahmung von synthet Ischen Latices als optimal anzu- 
sehenden liegt, und Erhohung des Gravitationsfeldes bei der Auf rah- . 
mung ein flieBfahiger Latere init einem Foststof f gehalt von iiber 60 % 
erhalten wird. . . . 

Die Erfindung soil nachstehend an Ausf tthrungsbeispielea erlautert 
warden. 

: Ausfiihrungsbeispiele 
Beisptel 1 

' FUr die folgenden Versuche wurde ein Butadien-Styrol-Kautschuklatex, 
der . bei einer Temperatur von 50° C aus 70 Texlen Butadien und 30 Tei- 
len Styrol in Gegenwart eines Mischeiaulgators aus 3 t 9 Teilen des Na- 
tr.iumsalzes einer Naphthalinsulf onsaure und 0,9 Teilen des £aliumsai- 
zes einer Fettsaure polymerisiert wurde, eingesetzt. Dor Latex hatte 
eineh Fes'tstoff gehalt von 39 % und einen mittleren Latextoilchendurch- 
messer von 100 .mm. 

In den Latex wurde n 3»7 g/1 Latex Carboxyaethylzellulose in Form ei- 
ner 3,8 ^igen WaBrigen Losu'ng eingeriihrt, Der so vorbebandelte Latex 
wurde fUr die Dauer von einer Stunde in einer Laborzentr if uge einem 
.'erhShten Gravitatidrisf eld' ausgesetzt. Nach der anschlleOenden Abtren- 
'.nung. des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit einem" 
• Feststoflgehalt von 62,1. % erhalten. 

Beispiel 2 

Der in Beispiel 1. charaJcterisierte Latex wurde mit 3 g/1 Latex Carbo- 
xymethylzellulose in Form einer 3»8 #igen wSOrigen Losung intensiv 
ver'mischt. Der so vorbehandel-te Latex wurde in zyl indrische- GefaBe 
gefullt und 24 Std. dem Gravitations* eld .der Erde ausgesotzt. 
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Nach Abtrennen des Serums wurda ein synthetischer Kautschuklatex 
mit einem Feststof f gehalt von 53,9 % erhalten. Dieser konzentrierte 
Kautschuklatex wurde' anschlieflend mit weiteren 0,9 g/1 Latex Carbo- 
xymethylzellulose verruhrt und in eiher Laborzentrif uge vie in Bei- 
spiel 1 behandelt* Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer 
• Kautschuklatex mit einem Feststof f gehalt- von 61,5 JS erhalten. 

Beispiel 3 

Der im Beispiel 1 und 2 eingesetzte Latex wurde mit 3,7 g/1 Latex 
Carboxymethylzellulose in Form einer 3,8 ?5igen wHJJrigen Lbsung innig 
vermischt und 24 Stunden dem Gravitationsf eld der Erde ausgesetzt. 
.Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer Kauischuklatex mit 
einem Feststof f gehalt von nur 48 % erhalten. Dieser konzentrierte 
Kautschuklatex wurde anschlieflend in einer Labor ze*tr if uge wie in 
Beispiel 1 behandelt. Nach Abtrennen des Serums. wurde- ein syntheti- 
scher Kautschuklatex mit einem Fest stoff gehalt von 62 % erhalten. 

Alle Versuchsergebnisse sind in der Tabelle 1 zusammenge.stellt. 
Tabelle 1 



Latex- 

ausgangs- Aufrahm- 
konz. mittel 

Latex) 



L at ex- 
konz.nach 
der Auf- 
rahmung 
(Gew.-£) 



Nach der Auf- Latexkonz. 
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gebene Auf- .Zentrifu- 

rahmmittel- gieren 
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